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© Scheuernd wirkendes Reinigungsmittel. 



© Die vorliegende Erfindung betrifft ein saures, viskoses, stabiles, scheuernd wirkendes Reinigungsmittel, 
bestehend aus: 

-anionischem Tensid iinearem Alkylbenzolsulfonat Oder Alkansulfonat 1-10 Gew.% 
-nicht-ionischem Tensid FettalkoholoxSthylat 0,5-2 Gew.% 
-Fettsauren mit C-Kettenverteilung C12-C18 0,1-0,5 Gew.% 
-Mono- oder Sesquiterpenen oder deren Mischungen 0-2 Gew.% 
-Silikonen 0,5-2 Gew.% 

-Scheuermitteln in Form von Tonerdegemlschen verschiedener Tellchengr5Ben 20-60 Gew.% 

-SSuren zur Einstellung eines pH-Wertes von 2,5-4 als Gemisch von CrtronensMure und AmidosulfonsSure 

-Wasser, ParfQrnCI, Farbstoffe ad 100 Gew.% 

Das Reinigungsmittel zeichnet sich insbesondere dadurch aus, da/3 es heifle Glaskeramik-Kochfelder nicht 
angreift und gut reinigt 
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Di vorliegende Erfindung betrifft ein viskoses, flussig s, scheuernd wirkendes Reinigungsmitt I zur 
R inigung saurebestandiger, harter Oberflachen im Haushalt, insbesondere Glaskeramik. 

Reiniger fur hart© Oberflachen im Haushalt sind notig, z.B. fur Metalle, Glas, Keramik, Kunststoffe, 
Glaskeramik. Derartige Reiniger konnen pulverformig, pastos oder filissig sein. 
5 Die flQssigen Produkte haben den Vorteil, dafl sie sofort nach dem Auftragen auf die zu reinigende 

Flache Reinigungsleistung entfalten, soweit sie auf das Losen von fetthaltigem und kalkhaltigem Schmutz 
bezogen ist. 

. Eine Reihe von flQssigen Produkten hat den Mangel, nicht sauer eingestellt zu sein. Hartnackige, z.B. 
gealterte, kalkhaltige Anschmutzungen, wie sie insbesondere auf Glaskeramikkochfeldern auftreten konnen, 
10 sind mit derartigen Produkten nur hochst unbefriedigend zu entfemen. 

Ein anderer Nachteil fiQssiger Reiniger kann im Fehlen abrasiv wirkender Scheuermittel zu sehen sein, 
da durch Temperatureinwirkung stark gealterte und fest haftende kalkhaltige Anschmutzungen der Entfer- 
nung heftigen Widerstand entgegensetzen. 

Russige Reiniger konnen zur besseren Losung von fetthaltigem Schmutz oder zur Erzielung einer 
75 ausreichenden StabilitSt mehr oder weniger gro/te Mengen organischer Losungsmittel enthalten. 

Diese Losungsmittel steiien eine zusatzliche Belastung des Okosysterns dar und vermindern die 
Wirtschaftlichkeit derartiger Reiniger. 

Russige Reiniger, die Abrasiva enthalten, konnen im Hinblick auf die Lagerstabilitat Mangel aufweisen. 
Zur Uberwindung dieses Mangels werden verschiedentlich Verdickungsmittel, z.B. Polyacrylate vorgeschla- 
20 gen. 

Im Einzelnen sind nach DE 2843160 Produkte bekannt, die mit Amidosuifonsaure sauer eingestellt sind. 
negativ ist dabei die Belastung der Raumluft und die Brennbarkeit durch den Gehalt an Isopropylalkohol 
und weiteren organischen Losungsmitteln. 

In DE 3327926 wird auf den Einsatz von Sauren wie u.a. Citronensaure und AmidosulfonsSure oder 
25 Mischungen hingewiesen, um den pH-Wert auf 3-3,5 einzustellen. Organische LSsungsmittel, wie Kohlen- 
wasserstoffe mit dem Nachteil der Belastung der Raumluft und der EntzQndbarkeit mussen auch hier 
erfindungsgemaB eingesetzt werden. 

Aus EP 0216416 ist ein System bekannt, das unter Einsatz naturlicher Mineralien, Benzylalkohol und 
polymerer Verdicker aufgebaut ist. NatOrliche Mineralien haben sich als negativ erwiesen, da sie Scheuer- 
30 mittelanteile mit sehr hoher Harte -damit starken Abrieb liefemde Anteile - enthalten k8nnen. Als polares 
Losungsmittel sind Anteile an Benzylalkohol notwendig. 

Die bekannten Reinigungsmittel weisen insgesamt den Nachteil auf, daB sie z.B. Glaskeramikkochfelder 
nicht befriedigend zu reinigen in der Lage sind Oder deren Oberflache verletzen Oder bei Auftrag auf heifle 
Kochfelder diese chemisch angrerfen. 
35 Die vorliegende Erfindung hat sich demgegenQber die Aufgabe gestellt. ein Reinigungsmittel der 
eingangs geschilderten Art zur Verfugung zu stellen, mit dessen Hilfe u.a. auch heiBe Kochfelder besonders 
gut gereinigt werden konnen, ohne deren Oberflache anzugreifen. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Reinigungsmittel in Form einer Paste, die bei 20 Grad Celsius eine 
Viskositat von 7.000-9.000 mPas aufweisL 
40 Das Mittel besteht aus: 

-anionischem Tensid linearem Alkylbenzolsulfonat oder Alkansulfonat 1-10 Gew.% 
-nicht-ionischem Tensid FettalkoholoxSthylat 0,5-2 Gew.% 
-Fettsauren mit C-Kettenverteilung C12-C18 0,1-0,5 Gew.% 
-Mono- oder Sesquiterpenen oder deren Mischungen 0-2 Gew.% 
45 -Silikonen 0,5-2 Gew.% 

-Scheuermitteln in Form von Tonerdegemischen verschiedener Teilchengr60en 20-60 Gew.% 

-Sauren zur Einstellung eines pH-Wertes von 2,5-4 als Gemisch von Citronensaure und AmidosulfonsSure 

-Wasser, ParfOmol, Farbstoffe ad 100 Gew.% 

Die Erfindung betrifft damit ein saures, viskoses, scheuernd wirkendes Reinigungsmittel, das frei von 
so Losungsmitteln ist, die eine unnotige Belastung der Raumluft bewirken und EntzUndungsgefahr hervorrufen. 

Die Erfindung betrifft ein saures Reinigungsmittel von hoher Stabilitat gegen Entmischen, wobei die zur 
Erzielung der Stabilitat notwendige Viskositat erfindungsgemSB ohne den Einsatz von Verdickungsmitteln 
erzieltwlrd. 

Die Erfindung betrifft ein besonders gut zur Reinigung von Glaskeramikoberflachen geeignetes Mittel, 
55 das wirksam ist, ohne die Oberflachen chemisch oder mechanisch anzugreifen. 



Beschreibung der Bestandteile: 
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Anionische Tenside : vorzugsweise enthalten die Mittel als anionische Tenside lin ares Alkylbenzolsulfo- 
nat,"worin di Alkylkette C10-C13 ist, bzw. sekundares Alkansulfonat mit iner C13-C18-Alkylkette, z.B. 
jeweils in Form der Natriumsalze. 

Nicht-ionische Tenside: Kondensate von Fettalkoholen mit einer Kettenlange von C10 mit 7 oder 11 Mol 
Ethylenoxid oder einer Kettenlange von C11-C13 mit 7 oder 11 Mol Ethylenoxid. 

Fettsaure: Gemisch von Fettsauren zu erhalten aus Kokosfettspaltung: C10 2%, C12 52%, C14 22%, 
C16 12%, C18 2%, C18 einfach ungesattigt 9%. C18 2-fach ungesattigt 1%. 

Terpineole: Gemische aus Alpha-.Beta-.Gamrna-lsomeren von p-Menthenolen. 

Silikone: Polymethylsiloxane mit einer Viskositat von 50-150 mPas. 

Poiiertonerden: Die geeignetsten Poliertonerden stellen Gemische mit folgenden Daten dar: 
Poliertonerde P2 > 63 Jim max. 5%, SchQttgewicht 800-950 g/l 
P10 > 63 urn 30-50%, SchQttgewicht 850-950 g/l 
P6 > 63 urn 15-25%. SchQttgewicht 850-950 g/l 
P10 feinst < 20 urn min. 95%. SchOttgew. 550-650 g/l 

Sauren: Die erfmdungsgemaB zur Einstellung des pH-Wertes von 3-3.5 verwendete Sauremischung aus 
Citronensaure und Amidosulfonsaure bewirkt bei erhohter Temperatur im Gegensatz zu SSuren wie 
Alkylbenzolsulfonsaure oder Phosphorsaure Uberraschenderweise keinen Angriff auf Glaskeramikfiachen. 

Die Verwendung von Amidosulfonsaure allein zum Sauerstellen der Formulierung ergibt ein Produkt mit 
nicht ausreichender Kalkentfemung. 

Zur Erzielung des erfindungsgemaBen Reinigungsmittels ist die Erstellung einer Vormischung in der 
Weise n6tig, daB Wasser vorgelegt wird, in das Wasser nacheinander Natronlauge, Soda, Fettsaure, 
Farbstoff, Alkylbenzolsulfonsaure, nichtionisches Tensid und ParfOm eingetragen werden. Der pH-Wert d r 
Vormischung soil 10,3 betragen. In die Vormischung werden unter starkem RQhren die Poliertonerden, 
anschlieBend das SilikonSI, anschlieBend die Sauren eingetragen. Der Eintrag der Sauren wird solang 
fortgesetzt bis ein pH-Wert von 3-3,5 erreicht ist. Die Citronensaure kann auch z.T. in die Vormischung 
zusammen mit der Alkylbenzolsulfonsaure eingetragen werden. 

Der Einsatz von Alkansulfonat lauft in der Weise ab, daB eine Vormischung hergestellt wird, bei der 
Wasser vorgelegt wird, in das Wasser nacheinander Natronlauge, Soda, Fettsaure, Farbstoff, Natriumalkan- 
suifonat, nicht-ionisches Tensid eingetragen wird. Der pH-Wert der Vormischung soil 10,3 betragen. In die 
Vormischung werden unter starkem RQhren die Poliertonerden, anschlieBend das SilikonSI. anschlieBend 
die Sauren eingetragen. Der Eintrag der Sauren wird solange fortgesetzt bis ein pH-Wert von 3-3,5 erreicht 
ist 

Die erfindungsgemaBen Produkte wurden hinsichtlich der Stabilitat Qber eirien Zeitraum von 2 Monaten 
geprOft Die PrGfung auf Verkratzungen zeigte bei Einsatz des erfindungsgemaBen Gemisches von Polierto- 
nerden keine negativen Auswirkungen. Die Reinigungsleistung gegenQber eingetrockneter Milch, eingetrock- 
neten Lebensmitteln der in den Beispielen beschriebenen Formulierungen ist vergleichbar gut 

Die nachfolgenden Beispiele 1-3 beschreiben erfindungsgemSBe Produkte. Obersicht und Erlauterung in 

Tabellel. 

Die PrOfungen besagen im einzelnen: 
Verkratzung 0: nach Anwendung keine Verkratzung feststellbar chemlscher Angriff bei 600 Grad Celsius 0: 
es tritt kein chemischer Angriff ein 

Reinlgung Lebensmlttel, Milch 0: die Lebensmrttelanschmutzungen werden vollstandig entfemt 
Entfernung von Kalk 0: Kalk wird vollstandig entfemt 
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10 
15 


Wasser vollentsalzt 
Natronlauge 50%ig 
Soda 

Cocosfettsaure Edenor K1218 

Farbstofflosung 

Alkylbenzolsulfonsaure 

Lutenso! ON 110 

Lutensol ON 70 

Terpineol 

ParfQm 

Poliertonerde P2 
Poiiertonerde P6 
Poliertonerde P10 
Dimethylsiloxan AK 100 
Citronensaurelosung 50%ig 
Amidosuifonsaure 
Milchsaure 


40.2 
1,6 
1,0 
0,2 
+ 
4.0 
1,0 

0.4 
27.0 

18.0 
1,0 
3.6 
2.0 


39.7 
1,6 
1,0 
0.2 
+ 
4.0 
1.0 

0 5 
0.4 
27,0 

18.0 
1,0 
3.6 
2,0 


40.2 
1.6 
1.0 
0.2 
+ 
4.0 

1.0 

0,4 
27.0 

18.0 
1.0 
3,6 
2.0 


44,0 
0,9 
1,0 
0,2 
+ 
4,0 
1.0 

0.5 
0,4 
27,0 

18,0 
1,0 

2,0 


40,7 
1,6 

I. 0 
0.2 

+ 
4,0 
1.0 

0.5 
0.4 
27.0 

18.0 
1.0 

II. 0 


39.7 
1,6 
1.0 
0.2 
+ 
4,0 
1.0 

0,5 
0,4 

45,0 

1.0 
3,6 
2,0 


35.3 
1.6 
1,0 
0.2 
+ 
4.0 
1.0 

0.5 
0.4 
27,0 

18.0 
1.0 

10.0 


20 


Tendenz zur Absetzung 


— sehr gering — 


stark 


stark 


25 


Verkratzung 

Chemischer Angrtff bei 600 C 
Reinigung Lebensmittel, Milch 
Entfernung Kalk 


0 
0 
0 
0 


0 
0 
0 
0 


0 
0 
0 
0 


0 
0 
0 
2 


0 
2 
0 
0 







• AnsprUche 

1. Ein saures, viskoses, stabiles, scheuernd wirkendes Reinigungsmittel. bestehend aus: 
-anionischem Tensid 

Hnearem Alkylbenzolsulfonat oder Alkansulfonat 1-10 Gew. ^ 
35 -nicht-ionischem Tensid Fettalkoholoxathylat 0.5-2 Gew.% 
-Fettsauren mrt C-Kettenverteilung C12-C18 0.1-0,5 Gew.% 
-Mono- oder Sesquiterpenen oder deren Mischungen 0-2 Gew.% 

Jche^mtln i^Form von Tonerdegemischen verschiedener TeilchengroBen 20-60 Gew.% 
^ure^z^rEinstellung eines P H-Wertes von 2.5-4 als Gemisch von Citronensaure und Amidosuifonsaure 
-Wasser Parfumol. Farbstoffe ad 100 Gew.% 

TRein^smitte. nach Anspruch 1 mit einer ViskositSt von 7.000-9.000 mPas. vorzugswe.se 7.500- 

8 ' 5 °3 ReMgungsmittel nach AnsprOchen 1-2. dessen pH-Wert zwischen 3 und 3.5 liegt 

4. Verwendung eines der Mittel nach Anspruch 1 zur Reinigung von harten Oberflachen z.B. Metallen. 
Glas Kunststoffen, Keramik insbesondere Glaskeramik. 

5. Verfahren zur Herstellung eines sauren. viskosen. stabilen. scheuernd wirkenden Re.n.gungsmrttels 

-aSShes Tensid lineares Alkylbenzolsulfonat oder Alkansulfonat 1-10 Gew.% 
60 -nicht-ionisches Tensid Fettalkoholoxathylat 0.5-2 Gew.% 
-Fettsauren mit C-Kettenverteilung C12-C18 0.1-0.5 Gew.% 
-Mono- oder Sesquiterpene oder deren Mischungen 0-2 Gew.% 

"ISue'rm'Sl foFol von Tonerdegemischen verschiedener TeilchengrSBen 20-60 Gew.% 
65 -Saun^ zTsnstellung eines pH-Wertes von 2.5-4 als Gemisch von Citronensaure und Am.dosuKonsaur 
-Wass r ParfGmQI, Farbstoffe ad 100 Gew.% . 
da^ gekennzdchnet dafi man zunachst eine Vormischung herstellt. wobei Wasser vorgelegt w,rd und 
t *daf Sr^elnander Natronlauge. Soda. Fettsaure. Farbstoff. Alkylbenzolsulfonsaure oder Natnu- 
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malkansulfonat nichtionisches Tensid und Duftstoff unter Einstellung eines pH von vo^gsweise 1M 
eintragt und in die Vormischung unter starkem RQhren nacheinander Poliertonerde und Silikonbl einbnngt 
und anschliefiend mit Citronensaure und Amidosulfonsaure bis zum Erreichen eines pH von 2,5-4. 
vorzugsweise von 3-3,5 versetzt. „ . . , 

6 Verfahren zur Herstellung eines sauren, viskosen stabilen scheuemd wirkenden Reinigungsmittels 
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet. daB man die Citronensaure in die Vormischung zusammen mit 
der Alkylbenzolsulfonsaure eintragt. 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



GO 



65 



J 



Europiitches 
Patenumt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



einschlAgige dokumente 



K«t«gor*| 



r.p - a, - 2 148 928 

(UNILEVER PLC) w 

* AnsprCche 1.2; Tabelle I: 

X.XI * 

D.Yl " B - Al - 3 327 926 
(COLLO GMBH) 

* AnsprCche 1.5,7.9.10: 
Seite 7. Zeilerx 19-22; Bel- 
spiele 4»5_* 

CH - A5 - 640 563 
'{COLGATE-PALMOLIVE COMPANY) 

* Ansprache 1,7; Beisplel 
2 * 

D ' 1 (THE PROCTER & GAMBLE COM- 
PANY) . * 

* Anspr&che 1,14 * 
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